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Patentanspruche 

.1. Druckfarbe, mindestens umfassend mindestens ein Losemittel oder ein Gemisch 
verschiedener Losemittel, mindestens ein Farbmittel, mindestens ein polymeres 
Bindemittel sowie einen Oder mehrere Zusatzstoffe, dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich bei mindestens einem der Zusatzstoffe urn ein Cyclohexanpolycarbonsau- 
rederivat handelL 

2. Druckfarbe gemSR Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der 
Druckfarbe urn eine Verpackungsdruckfarbe handelt. 

3. Druckfarbe gemSG Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Antei! des Cyc- 
lohexanpolycarbonsaurederivates 0,1 bis 3 Gew. % bezOglich der Summe alter Be- 
standteiie der Druckfarbe betragt. 

4. Drucklack mindestens umfassend mindestens ein Lasemittel oder ein Gemisch 
verschiedener Losemittel, mindestens ein polymeres Bindemittel sowie einen oder 
mehrere Zusatzstoffe, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei mindestens einem 
der Zusatzstoffe urn ein CyclohexanpolycarbonsSurederivat handelt 

5. Druckfarbe oder Drucklack gemSB einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das mindestens eine Cydohexanpolycarbonsaurederivat ausge- 
wShlt wird aus der Gruppe bestehend aus kernhydrierten Mono- und Dialkylestern 
der Phthalsiure, Isophthalsiure und Terephthalsaure, kernhydrierten Mono-, Di- 
und Trialkylestem der Trimellitsaure, der Trimesinsaure und der Hemimillitsaure o- 
der Mono-, Di-, Tri- und Tetraalkylestem der Pyrromellitsaure, wobei die Alkylgrup- 
pen linear oder verzweigt sein konnen und jeweils 1 bjs 30 Kohlenstoffatome auf- 
weisen und Gemischen aus zwei oder mehr davon. 

6. Druckfarbe oder Drucklack nach einem der vorherigen AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das mindestens eine Cyclohexanpolycarbonsaurederivat aus- 
gewShlt wird aus der Gruppe bestehend aus: 

- gemischte Ester der Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure mit C1 bis C1 3-Alkoholen; 

- Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isopentyl)ester, erhaitlich durch Hydrierung 
von Di(isopentyl)phthalat mit der Chemical Abstracts Registry Nummer (im 
folgenden: CAS Nr.) 84777-06-0; 
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Cyclohexan.1,2-dicarbonsSuredi0soheptyl)ester, erhaltlich durch Hydrlerung 
von Di(isoheptyl)phthalat mit def CAS Nr. 71888-89-6; 

Cyclohexan-1,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung ei- 

nes Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 6851 5-48-0; 
5 Cyclohexan-1,2-dicarbonsiuredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung ei- 

nes Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0, basierend auf n-Buten; 
Cyclohexan-1,2-dicarbons§uredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung ei- 
nes Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0 basierend auf Isobuten; 
ein l^-Di-CrEster der Cyclohexandicarbonsiure, erhaltlich durch Hydrierung 
1 o eines Di(nonyl)phtha!ats mit der CAS Nr. 6851 5-46-8; 

ein Cydohexan-l^-dicarbonsauredifisodecyOester erhaltlich durch Hydrierung 
eines Di(isodecyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-49-1; 
ein 1,2-Di-C7.n-Ester der Cyclohexandicarbonsiure, erhaltlich durch Hydrierung 
des entsprechenden Phthalsaureesters mit der CAS Nr. 6851 5-42-4; 
15 ein 1 ,2-Di-C 7 .n-Ester der Cydohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung 

der Dl-C7.ii-Phthalate rn'rt folgenden CAS Nr. 
111 381-89-6, 
111 381 90-9, 
111 381 91-0, 
20 68515-44-6, 

68515-45-7 und 
3648-20-7; 

ein 1 ,2-Di-CMrEster der Cydohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung 
eines Di-Cwi-Phthalats mit der CAS Nr. 9851 5-43-5; 
25 ein i,2-Di(isodecyl)cydohexandicarbonsaureester, erhaltlich durch Hydrierung 

eines Di(isodecyl)phthalats, das hauptsachlich aus Di-(2-propylheptyl)phthalt 
besteht; 

ein i,2-Di-C 7 ^-Cydohexandicarbonsaureester, erhaltlich durch Hydrierung des 
entsprechenden Phthalsaureesters der verzweigtkettige oder lineare Cr^- 
30 Alkylestergruppen aufweist; entsprechende beispielsweise als Ausgangspro- 

dukte verwendbare Phthalate haben die folgende CAS Nr.: 
Di-C 7 .9-Alkylphthalat mit der CAS Nr. 1 1 1 381-89-6; 

. Di-C7-AlkylpWh alat mit der CAS Nr - 6851 S- 44 " 6 ' und 
Di-Cg-Alkylphthalat mit der CAS Nr. 6851 5-45-7. 
35 - Hydrierprodukte von Phthalsaure-Mischestern mit C1 0- und C1 3-Alkoholen; 
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- Cyclohexan-1,2-dicarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-l^-dicarbonsauredimethylester, 
Cydohexan-1,2-dicarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaured.-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsauredi-tert.-butylester, Cyclohexan-1 ,2^icarbonsaurediisobutylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsaurediglykolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-octylester, Cyc- 
lohexan-1,2-dIcarbonsauredHSOOctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-2- 
ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-l^-dicarbonsSuredi-n-decylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredilsodecylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dlcarbonsauredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauredilsododecylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsauredi-n- 

octadecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSurediisooctadecylester, Cyclohexan- 
1,2-dicarbons§uredl-n-eicosylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauremonocyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauredlcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredllsopropylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauredlisohexylester, Cyclohexan-l^-dicarbonsauredi-n-heptylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauredi-2-propylheptylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauredlisoundecylester, Cyclohexan-1.2-dicarbonsauredl-n- 
dodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-pentylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredlisopentylester, 

- die Hydrierungsprodukte der kommeraell erhaltlichen Benzolcarbonsau- 
reester mit den Handelsnamen Jayflex DINP (CAS Nr. 68515-48-0), Jayflex 
DIDP (CAS Nr. 68515-49-1), Palatinol 9-P, Vestinol 9 (CAS Nr. 28553-12- 
0), TOTM-I (CAS Nr. 3319-31-1), Linplast 68-TM, Palatinol N (CAS Nr. 
28553-12-0), Jayflex DHP (CAS Nr. 68515-50-4), Jayflex DIOP (CAS Nr. 
27554-26-3), Jayflex UDP (CAS Nr. 68515-47-9), Jayflex DIUP (CAS Nr. 
85507-79-5), Jayflex DTDP (CAS Nr. 68515-47-9), Jayflex L9P (CAS Nr. 
68515-45-7), Jayflex L911P (CAS Nr. 68515-43-5), Jayflex L11P (CAS Nr. 
3648-20-2). Witamol 110 (CAS Nr. 90193-91-2), Witamol 118 (Di-n-C8-C10- 
i alkylphthalat), Unimoll BB (CAS Nr. 85-68-7), Linplast 1012 BP (CAS Nr. 

90193-92-3), Linplast 13 XP (CAS Nr. 27253-26-5), Linplast 610 P (CAS Nr. 



BASF Drucksysteme GmbH 
BASF Aktiengesellschaft 



20030191 



PF 54366 




68515-51-5), Linplast 68 FP (CAS Nr. 68648-93-1) und Linplast 812 HP 
(CAS Nr. 70693-30-0), Palatinol AH (CAS Nr. 1 1 7-81-7), Palatinol 71 1 (CAS 
Nr. 68515-42-4), Palatinol 91 1 (CAS Nr. 6851 &43-5), Palatinol 1 1 (CAS Nr. 
3648-20-2). Palatinol Z (CAS Nr. 26761-40-0) und Palatinol DIPP (CAS Nr. 
5 84777-06-0). 

7. Druckfarbe Oder Drucktack nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das mindestens eine Cyclohexanpolycarbonsaurederivat aus- 
gewahlt wird aus kemydrierten Phthalaten, die sich von einem Estergemisch ent- 

10 haltend einen gemischten Ester ableiten. 

8. Verwendung einer Druckfarbe gemaB einem der Anspruche 1 bis 3 sowie 5 bis 7 
zum Bedrucken von Kunststoff- oder Metallfolien. 

9. Verwendung einer Druckfarbe gemaB einem der Anspruche 1 bis 3 sowie 5 bis 7 
zum Herstellen von Mehrschichtmaterialien fur Verpackungen. 

15 10. Verwendung eines Drucklackes gemaB einem der AnsprOche 4 bis 7 zum Grundie- 
ren von Kunststoff- oder Metallfolien, als Schutzschicht oder als VergOtungsschicht. 

11. Verwendung eines Drucklackes gemSB einem der AnsprOche 4 bis 7 zum Herstel- 
len von Mehrschichtmaterialien fOr Verpackungen. 



20 




25 



30 
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Druckfarben mit Cyclohexanpolycarbonsaure-Derivaten 

Die vorliegende Erfindung betrifft Druckfarben, insbesondere Verpackungsdruckfarben, 
sowie Drucklacke, die Cyclohexanpolycarbonsaure-Derivate als Kompoenten enthal- 
ten. 

5 Bei so genannten mechanischen Druckverfahren wie Offsetdruck, Hochdruck, Fle- 
xodruck, Tiefdruck Oder Siebdruck wird die Druckfarbe durch Kontakt einer mit Druck- 
farbe versehenen Druckplatte Oder Druckform mit dem Bedruckstoff auf den Bedruck- 
stoff Qbertragen. Druckfarben fur diese Druckprozesse umfassen Oblicherweise Lose- 
mittel, Farbmittel, Bindemittel sowie verschiedene Additive, wie beispielsweise Weich- 
10 macher, Antistatika oder Wachse. Druckfarben fur mechanische Druckverfahren um- 
fassen pastdse Druckfarben mit hoher Viskositat fur den Offset- und Hochdruck sowie 
FlOssigdruckfarben mit vergleichsweise niedriger Viskositat for den Flexo- und Tief- 
druck. Weitere Einzelheiten sind beispielsweise offenbart in printing Inks" - Ulimann's 
Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sixth Edition, 1 999 Electronic Release. 
15 Drucklacke konnen als Grundierung auf den Bedruckstoff aufgetragen (so genannte 
.primer") oder nach dem Druckvorgang als Oberzug auf den bedruckten Bedruckstoff 
aufgetragen werden. Primer werden beispielsweise zur Verbesserung der Haftung auf 
dem Bedruckstoff aufgetragen. Als Oberzug dienen Drucklacke beispielsweise zum 
Schutz des Druckbildes, zu asthetischen Zwecken oder zur Steuerung von Anwen- 
20 dungseigenschaften. So kOnnen z.B. die Rauigkeit der Oberflache, die elektrischen 
Eigenschaften oder die Beschlagbarkeit mit Wasserdampf durch geeignet formulierte 
Drucklacke beeinflusst werden. Die Auftragung von Drucklacken erfolgt Oblicherweise 
in-line mittels eines Uckierwerkes an der Druckmaschine. Drucklacke enthalten kein 
Farbmittel, sind aber abgesehen davon im Regelfalle ahnlich wie Druckfarben zusam- 
25 mengesetzt. 

Druckfarben werden auch in Mehrschichtmaterialien eingesetzt Mehrschichtmateria- 
lien bestehen aus zwei oder mehreren Kunststofffolien, beispielsweise Polyolefinfolien, 
Metallfolien oder metallisierten Kunststofffolien, die beispielsweise durch Laminieren 
oder mit Hilfe geeigneter Kaschierkleber, miteinander verbunden werden. Die Verbun- 
30 de konnen noch weitere funktionale Schichten, beispielweise Geruchssperrschichten 
oder Wasserdampfsperren umfassen. 

Mehrschichtmaterialien zum Herstellen von Verpackungen sind Oblicherweise bedruckt 
oder beschichtet Die Druckfarbe kann dabei auf die Oberflache des Mehrschichtmate- 
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rials aufgebracht sein, sie kann sich aber insbesondere auch zwischen zwei Folien 
befinden. Dem Fachmann ist bekannt, dass ein moglichst geringer Restiesemittelgehalt 
in der getrockneten Druckschicht wichtig fur eine gute Festigkeit des Verbundes ist. 
Druckfarben enthalten neben Bindemittel, Lesemittel und Farbmitteln Oblicherweise 
5 verschiedene Hilfsmittel Oder Additive. Derartige Hilfsmittel Oder Additive dienen insbe- 
sondere der Feinsteuerung der anwendungstechnischen Eigenschaften der Druckfar- 
be, wie beispielsweise Haftung, Abriebfestigkeit. Trocknungsgeschwindigkeit oder 
GlettfShigkeit 

Weichmacher sorgen beispielsweise fQr verbesserte Elastizitat des Farbfilms auf dem 
D Bedruckstoff. Dies ist insbesondere beim Drucken auf nicht saugenden Bedruckstoffen, 
wie beispielsweise Polymer- oder Metallfolien wichtig, denn hier kann die Druckfarbe 
naturgemaB nicht in den Bedruckstoff eindringen, sondem nach dem Abdampfen des 
Losemittels verbleibt ein getrockneter Film auf dem Bedruckstoff. Druckfarben fOr der- 
artige Bedruckstoffe mOssen daher sehr gute filmbildende Eigenschaften sowie eine 
5 ganz besonders gute Abrieb- und Haftfestigkeit aufweisen, damH sich der Druckfilm bei 
mechanischer Beanspruchung nicht wieder vom Untergrund ablost 
Es ist bekannt, in Druckfarben Weichmacher, beispielweise Phthalsaurediester, wie 
beispielsweise Dibutylphthalat oder Citronensaureester wie beispielsweise Acetyltribu- 
tylcitrat einzusetzen. 

?0 PhthalsSurediestem wird jedoch seit kurzer Zeit nachgesagt, dass sie gesundheitlich 
nicht unbedenklich sind. Es ist daher beispielsweise von WO 99/32427, DE 200 21 
356, DE-A 28 23 165 oder DE-A 12 63 296 vorgeschlagen worden, Cyclohexanpoly- 
carbonsauren und Derivate davon als Weichmacher fOr Kunststoffe zu verwenden. 
Die Verwendung derartiger Verbindungen in Druckfarben war jedoch bislang noch nicht 

25 bekannt 

Aufgabe der Erfindung war es, verbesserte Druckfarben berertzustellen und die Her- 
stellkosten zu senken. 

Dementsprechend wurden Druckfarben gefunden, welche mindestens ein Losemittel 
oder ein Gemisch verschiedener L6semittel, mindestens ein Farbmittel, mindestens ein 
30 polymeres Bindemittel sowie einen oder mehrere Zusatzstoffe umfasen, wobei es sich 
bei mindestens einem der Zusatzstoffe urn ein Cyclohexanpolycarbonsaurederivat 
handelt. 
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In einer bevorzugten AusfQhrungsform handelt es sich bei der erfindungsgemaBen 
Druckfarbe um eine Verpackungsdruckfarbe. 

Weiterhin wurden Drucklacke gefunden, welche mindestens ein Losemittel oder ein 
Gemisch verechiedener Lasemittel, mindestens ein polymeres Bindemittel sowie einen 
5 oder mehrere Zusatzstoffe umfassen, wobei es sich bei mindestens einem der Zusatz- 
stoffe um ein Cyclohexanpolycarbonsaurederivat handeit 

Oberraschenderweise wurde gefunden, dass durch die Verwendung von Cyclohexan- 
polycarbonsaure-Derivaten anstelle konventioneller Weichmacher, Druckfarben mit 
verbesserten Eigenschaften erhalten werden, die sich zudem deutlich ekonomischer 

10 herstellen lassen. Zum einen wird der in der Druckfarbe verbleibende Restiesemittel- 
anteii geringer. Somit lassen sich Mehrschichtmaterialien mit verbesserter Verbundfes- 
tigkeit zwischen den einzelnen Schichten erhalten. AuBerdem wird der Geruch des 
Verbundes reduziert. Dies ist besonders wichtig fOr Lebensmittelverpackungen. Zum 
anderen wird bereits mit ca. 50% der Menge konventioneller Weichmacher die gleiche 

15 Wirkung im Hinblick auf Flexibility, Verdruckbarkeit und Oberdruckbarkeit der Druck- 
farbe erzielt. Derartige Druckfarben lassen sich somit deutlich billiger herstellen. Be- 
sonders vorteilhaft werden trotz der Reduktion der Weichmachermenge keine der an- 
deren wichtigen Anwendungseigenschaften der Druckfarbe, wie beispielsweise Haf- 
tung, Glanz, Abrieb, ViskostabilitSt verschlechtert 

20 Zu der Erfindung ist im Einzelnen das Folgende auszufQhren: 

Bei den erfindungsgemSBen Druckfarben handelt es sich um Druckfarben for mechani- 
sche Druckverfahren wie beispielsweise Offsetdruck, Hochdruck, Flexodruck, Tiefdruck 
oder Siebdruck. 

Bevorzugt handelt es sich bei der erfindungsgemaBen Druckfarbe um eine Verpa- 
25 ckungsdruckfarbe. Der Begriff 0 Verpackungsdruckfarbe" ist selbsterklarend und be- 
schrankend zugleich. Bei Verpackungsdnjckfarben handelt es sich um dOnnflOssige, 
schnell trocknende Druckfarben, insbesondere fOr den Tief- und/oder Flexodruck sowie 
ggf. auch fOr den Siebdruck, welche zum Bedrucken von Kunststofffolien alter Art, Ver- 
bundmaterialien, Papier, Karton oder Metaltfolien verwendet werden. Sie enthalten 
30 dementsprechend relativ niedrig siedende Losemittel. Der Siedepunkt betragt im Re- 
geifalle nicht mehr als 140°C. Siebdruckfarben sind ahnlich formuliert wie Flexo- oder 
Tiefdruckfarben, sie sind ledigiich etwas viskoser eingestellt und weisen Oblicherweise 
L6semittel mit etwas hoheren Siedepunkten auf. Bei den erfindungsgemaBen Druck- 
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farben Oder Drucklacken kann es sich auch um strahlungshartbare Druckfarben han- 
deln. . 

Die Art des Lesemittels oder des Losemittelgemisches richtet sich nach dem jeweiligen 
Verwendungszweck der Druckfarbe Oder des Drucklackes. Der Fachmann trifft unter 

5 den prinzipiell m5glichen Losemitteln eine geeignete Auswahl. Beispiele fQr Lfisemittel 
bzw. Komponenten von Losemittelgemischen umfassen Kohlenwasserstoffe wie Toluol 
Oder Xylol, hochsiedende MineralSle oder pflanzliche Ole wie beispielsweise Sojaai. 
Weiterhin geeignet sind Alkohole wie beispielsweise Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, 
Ethylenglykol, Propylenglykol, Diethylenglykol, substituierte Alkohol wie beispielsweise 

1 0 Ethoxypropanol, Ester wie beispielsweise Ethylacetat, Isopropylacetat, n-Propyl oder n- 
Butylacetat. Es kSnnen selbstverstandlich auch Gemische verschiedener L6sungsmH- 
tel eingesetzt werden. Als Losungsmittel sind auch wassrige L6semittelgemische prin- 
zipiell geeignet Je nach Art der Druckfarbe der des Drucklackes werden Oblicherwei- 
se 10 bis 80 Gew.% Losemittel bezOglich der Summe aller Bestandteile eingesetzt. 

15 Fur Verpackungsdruckfarben bevorzugte Losemittel umfassen insbesondere niedrig 
siedende Losemittel wie Ethanol, 1-Propanol oder 2-Propanol, substituierte Alkohole 
wie beispielsweise Ethoxypropanol oder Ester wie beispielsweise Ethylacetat. 

Strahlungshartbare Druckfarben enthalten als Lesemrttel zum Einstellen der Viskositat 
im allgemeinen nicht die oben genannten, sondern ReaktiwerdOnner. Beispiele umfas- 
20 sen Beispiele umfassen Butylacrylat, (2-Ethylhexyl)acrylat, sowie insbesondere mehr- 
funktionelle Acrylate wie 1 ,4-Butandioldi(meth)acrylat, 1 ,6-Hexandioldi(meth)acrylat 
oderTrimethylolpropantri(meth)acrylat. 

Ais Farbmtttel k6nnen die ,f0r Druckfarben Oblichen Farbstoffe, insbesondere Obliche 
Pigmente eingesetzt werden. Beispiele sind anorganische Pigmente wie beispielsweise 

25 Titandioxid-Pigmente oder Eisenoxidpigmente, Interferenzpigmente, RuBe, Metallpul- 
ver wie insbesondere Aluminium, Messing oder Kupferpulver, sowie organische Pig- 
mente wie Azo-, Phthalocyanin oder Isoindolin-Pigmente. Es k6nnen selbstverstand- 
lich auch Gemische verschedener Farbstoffe oder Farbmittel eingesetzt werden. Es 
konnen auch loslich organische Farbstoffe eingesetzt werden. Die Menge an Farbmittel 

30 betragt Oblicherweise 5-25 Gew. % bezOglich der Summe aller Bestandteile der 
Druckfarbe. DrucWacke enthalten naturgemSB kein Farbmittel. 
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Als Bindemittel fOr die erfindungsgema&en Druckfarben und Drucklacke kennen prinzi- 
piell die fQr Druckfarben Oblichen Bindemittel eingesetzt werden. Beispiele geeigneter 
Bindemittel umfassen Polyester, Polyamide, PVC-Copolymerisate, aliphatische und 
aromatische Ketonharze, Melamin-Harnstoff-Harze, Melamin-Formaldehyd-Harze, 
Maleinate, Kolophoniumderivate, Casein bzw. Casein-Derivate, Ethylcellulose, Nitro- 
cellulose Oder aromatische bzw. aliphatische Polyurethane. Es kennen auch Polymere 
oder Copolymere von Vinylacetat, vlnylalkohol, Acrylaten, Methacrylaten, Vinylpyroli- 
don oder Vinylacetalen eingesetzt werden. Von besonderem Vorteil kennen funktio- 
nelle Gruppen aufweisende hyperveizweigte Polymere, beispielsweise hyperver- 
zweigte Polyurethane, Polyharnstoffe oder Polyesteramide eingesetzt werden, wie von 
WO 02/36695 und WO 02/36697 offenbart. Es kennen selbstverstandlich auch Gemi- 
sche verschiedener polymerer Bindemittel eingesetzt werden, vorausgesetzt, die aus- 
gewahlten Bindemittel weisen in Kombination miteinander keine unerwOnschten Eigen- 
schaften auf. Die Menge aller Bindemittel betragt Oblicherweise 5-20 Gew. % bzgl. 
der Summe alter Bestandteile der Druckfarbe. 

FOr Verpackungsdruckfarben besonders bevorzugte Bindemittel umfassen beispiels- 
weise Nitrocellulose, Ethylcellulose, Hydroxyethylcellulose sowie aliphatische und aro- 
matische Polyurethane und Polyharnstoffe, insbesondere hyperverzweigte Polyuretha- 
ne und Polyharnstoffe sowie Mischungen davon. 

Strahlungshartbare Druckfarben umfassen Bindemittel, die vernetzbare Gruppen um- 
fassen, wie beispielsweise olefinische Gruppen, Vinylether- oder Epoxidgruppen. 

Die erfindungsgemaBen Druckfarben bzw. -lacke umfassen weiterhin einen oder meh- 
rere Hilfsstoffe beziehungsweise Additive. Beispiele fOr Additive und Hilfsstoffe sind 
FOIIstoffe wie Calciumcarbonat, Aluminiumoxidhydrat oder Aluminium- bzw. Magnesi- 
umsilikat Wachse erhohen die Abriebfestigkeit und dienen der Erhohung der Gleitfa- 
higkeit Beispiele sind insbesondere Polyethylenwachse, oxidierte Polyethylenwachse, 
Petroleumwachse oder Ceresinwachse. Fettsaureamide kdnnen zur Erhohung der O- 
berflachenglatte eingesetzt werden. Weichmacher dienen der ErhShung der Elastizitat 
des getrockneten Films. FOr strahlungshartbare Druckfarben wird als Additiv weiterhin 
mindestens ein Fotoin'rtiator Oder ein Fotoinrtiatorsystem eingesetzt Zum Dispergieren 
der Pigmente kennen Dispergierhilfsmittel eingesetzt werden. Die Gesamtmenge aller 
Additive und Hilfsstoffe Obersteigt Oblicherweise nicht 20 Gew. % bezOglich der Sum- 
me alter Bestandteile und betragt bevorzugt 0,1-10 Gew. %. 
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ErfindungsgemaB handelt es sich bei mindestens einem der HiKsstoffe urn mindestens 
ein Cydohexanpolycarbonsaurederivat. Dieser Hilfestoff wird bevorzugt als Weichma- 
cher eingesetzt, hat aber auch noch andere vorteilhatte Effekte, wie beispielsweise 
eine Reduktion des Restlfisemittelgehattes zur Folge. Er kann aber vom Fachmann 
5 selbstverstandHch auch fur andere Zwecke eingesetzt werden. 

Bei den erfindungsgemaB enthaitenen Cyiohexanpolycarbonsaurederivaten handelt es 
sich insbesondere urn Mono-, Di- oder ggf. Tri- oder Tetraester sowie Anhydride der 
Cyclohexanpolycarbonsauren. Bevorzugt sind alle Carbonsauregruppen verestert. Die 
eingesetzten Ester sind Alkyl-, Cykloalkyl- sowie Aikoxyalkylester, wobei die Alkyl-, 
10 Cycloalkyl- sowie Alkoxyalkylgruppen in der Regel 1 bis 30, vorzugsweise 2 bis 20 und 
besonders bevorzugt 3 bis 18 Kohlenstoffatome umfassen und vetzweigt oder linear 
sein konnen. •* . 

Im Einzelnen sind zu nennen: 

Cyclohexan-i,4-dicarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1,4- 
15 dicarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsauredimethylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsiuredi-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisobutylester, Cyclbhexan-1 ,4- 
dicarbonsauremonoglykoiester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediglykotester, Cyclohe- 
20 xan-1,4-dicarbons§uredi-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisooctylester, 
Cyclohexan-1, 4-dicarbonsauremono-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsauredi-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-nonylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§uredi-n- 
decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSuredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4- 

25 dicarbonsaurediisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSurediisododecylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicaibonsauredi-n-eicosylester, 
Cydohexan-1,4-dicarbons§uremonocyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsauredicyciohexylesten 

30 Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisohexylester, Cydohexan-1 ,4- 
dicarbons§uredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisoheptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsauredi-2-propylheptylester, Cydohexan-1 ,4- 
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dicarbonsaurediisoundecylester, Cyclbhexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-dodecylester, 
Cydohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-tridecylester, Cydohexan-1 ,4- 

dicarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-pentylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dic»rbonsaurediisopentylester, 

5 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 

- dicarbonsauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbons§urediisoheptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsauredi-2-propylheptylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsiuredllsoundecylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsauredi-n-dodecylester, 

0 Cydohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-tridecylester, Cydohexan-1 ,2- 

dicarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-perrtylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsiurediisopentylester; 

Cyclohexan-1, 2-dicarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredimethylester, Cyclo- 

15 hexan-1,2-dicarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-propylester. 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-tert.- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisobutylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsauremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediglykolester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisooctylester, 

20 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 
nonylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsiurediisononylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsauredi-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredlisodecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurediisododecyiester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsauredi-n-octadecylester, 

25 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisoodadecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 
eicosylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauremonocyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsauredicydohexylester, 

gemischte Ester der Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure mit C1 bis C13-Alkoholen, wie z.B. 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureethylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
30 propylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisopropylmethylester, Cyclohexan- 
1,2-dicarbonsiure-n-butylmethylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-tert- 
butylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisobutylmethylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureglycolmethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylmethylester, 
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Cyclohexan-1, 2-dicarbonsaureisohexylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
heptylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylmethylester, Cyclohexan- 
1,2-dicarbonsaure-n-oclylmethylester, Cyclohexan-1, 2- 

dicarbonsaureisooctylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2- 

ethylhexyl)methylester, Cydohexan-1, 2-dicarbonsaure-n-nonylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dlcarbonsaureisononylmethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)methylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSure-n- 
undecylmethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyImethylester, Cydohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylmethylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
tridecylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsotridecylmethylester, Cydohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-propylethylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dlcarbonsaurelsopropylethylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-n-butylethylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-tert-butylethylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisobutylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycolethylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylethylester, Cydohexan-1 ,2- 
dlcarbonsaureisohexylethylester, Cyclohexan-1,2-dlcarbonsaure-n-heptylethylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
octylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoodylethylester, Cydohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
nonylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylethylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurer(2-propylheptyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
decylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylethylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-undecylethylester, Cydohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoundecylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
docecylethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylethylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dlcarbonsaure-n-tridecylethylester, Cydohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisotridecylethylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisopropyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butyl-n-propylester, Cydohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-tert-butyl-n-propylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaureisobutyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1, 2-dicarbonsaureglycol-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-hexyl-n-propylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisohexyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2- 
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dicarbonsaureisoheptyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-octyl-n- 

propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoodyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbons§ure-(2-ethylhexyl)-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsSure-(2-propylheptyl)-n-propylester ) Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-decyl- 
n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-undecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecyl-n-propylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-butylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-tert- 

butylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisobutylisopropylester, Cydohexan- 
1,2-dicarbonsaureglycollsopropylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

hexyllsopropylester, Cyclohexan-1, 2-dicarbonsaureisohexylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoheptylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
octylisopropyiester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylisopropylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
nonylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-decylisopropylester, Cyclohexan-1 ^icarbonsaureisodecylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoundecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSure-n- 
docecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisopropylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurelsotridecylisopropylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-tert-butyl-n- 
butylester, Cydohexan-1 ,2-dicaifconsaureisobutyl-n-butylester, Cydohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureglycol-n-butylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-n-hexyl-n-butylester, 
. Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
heptyl-n-butylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptyl-n-butylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-octyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-butyIester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-nonyl-n-butylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisononyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-butylester, Cydohexan- 
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1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoundecyl-n-butylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsododecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicaibonsaure-n-tridecyl-n-butylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisotridecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsobutyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureglycol-tert-butylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-hexyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-heptyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-odyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbons§ureisooctyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicart>onsaure-(2-ethylhexyl)- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisononyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,2-dlcarbonsaun3-(2-propylheptyl)- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisodecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-undecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-docecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaurelsododecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaure-n-tridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dlcarbonsaurelsotridecyl-tert-butylester, Cydohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureglycolisobutylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-hexylisobutylester, 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsohexylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
heptylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylisobutylester, Cydohexan- 
1,2-dicarbonsaure-n-odylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureisooctyllsobutylester. Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2- 

ethylhexyI)isobutylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonylisobutylester, Cydohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaurelsononylisobutylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)lsobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decylisobutylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaurelsodecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
undecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
tridecyllsobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylglycolester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisohexylglycolester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-n-heptylglycolester 
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Cyclohexan-1 ,2-dicartonsaureisoheptylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
octylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylglycolester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)glycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

nonylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylglycolester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-(2-propylheptyl)glycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

decylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-undecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureisoundecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

docecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylglycolester, Cyclohexan- 
1,2-dicarbonsaure-n-tridecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicaitonsaureisotridecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexyl-n- 

hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dlcarbonsaureisoheptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-octyl-n- 

hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-hexylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-hexylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsSure-n-decyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dlcarbonsaure-n-undecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsiure-n-docecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1,2-dicarbons§ure-n-tridecyl-n- 
hexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-heptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureisoheptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

octylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsSure-(2-ethylhexyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
nonylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbons§ure-(2-propylheptyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
decyllsohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsiureisodecylisohexylester, Cyclohexan- 
1,2-dicarbonsaure-n-undecylisohexylester, Cyclohexan-1, 2- 

dicarbonsaureisoundecyllsohexylester, . Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

docecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisohexylester, Cyclohe- 
xan-1, 2-dicarbonsaure-n-tridecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurelsotridecylisohexylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisoheptyl-n- 
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heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-octyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisooctyl-n-heptylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dican^nsaure-n-nonyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisononyl-n-heptylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)- 
n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisodecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-undeeyl-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 .2- 
dicarbonsaure-n-docecyl-n-heptylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaureisododecyl-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaure-n-tridecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisotridecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

octyllsoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicartoonsaureisooctylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsiure-(2-ethylhexyl)isoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
nonylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylisoheptylester, Cyclohe- 
xan-1 I 2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isoheptyiester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-decylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsodecylisoheptylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurelsoundecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
docecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaureisododecylisoheptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dlcarbonsaure-n-tridecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisotridecylisoheptylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisooctyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1, 2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-octylester, Cydohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-nonyl-n-octylester, Cydohexan-1,2-dlcarbonsaureisononyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-octylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurelsoundecyl-n-octylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n-oetylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-tridecyl-n-octylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisotridecyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isooctylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-nonylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisononylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)isooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decylisooctylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
undecylisooctylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecylisooctylester, Cyclohe- 
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xan-1,2-dicarbonsaure-n-docecylisooctylester, Cycjohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureisododecylisoodylester, Cyclohexan-1 ,2-<iicarbonsaure-n- 

tridecylisooclylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisoodylester, Cydohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisononyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-decyl-(2- 
ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoundecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
docecyl-(2-ethylhexyl)ester 1 Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsododecyl-(2- 
ethylhexyl)ester, Cydohexan-1 ,2-dicartJonsaure-n-tridecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsSureisotridecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisononyl-n-nonylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisodecyl-n-nonylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-docecyl-n-nonylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dlcarbonsaureisotridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)isononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyIisononylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsodecylisononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
undecylisononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyllsononylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylisononylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecylisononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
tridecylisononylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisononylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisodecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-undecyl- 
(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisoundecyl-(2-propylheptyl)ester, 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-(2-propyIheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurelsododecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
tridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-(2- 
propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-decylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,: 
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dicarbonsaureisododecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-undecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureisoundecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

5 docecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisodecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisotridecylisodecylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaurelsoundecyl-n- 
undecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n-undecylester, Cydohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl- 
10 n-undecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-undecylester, Cydohexan- 
1,2-dicarbonsaure-n-docecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecylisoundecylester, : Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
tridecylisoundecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisoundecylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2- 
15 dicarbonsaure-n-tridecyl-n-dodecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n- 
dodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylisododecylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisododecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl- 
n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauremethylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureethylcydohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
20 propylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisopropylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butylcyclohexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-tert- 
butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisobutylcyclohexylester, Cydohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaureglycolcyclohexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

• hexylcyclohexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexylcyclohexylester, Cydohe- 
25 xan-1,2-dicarbonsaure-n-heptylcyclohexylester, Cyclohexan-1, 2- 

dlcarbonsaureisoheptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 

odylcyclohexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoodylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)cyclohexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
nonylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylcyclohexylester, Cyclohe- 
30 xan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)cyclohexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-decylcydohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylcydohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoundecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
docecylcydohexylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisododecylcydohexylester, 
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Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureisotridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauremethylisopentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureethylisopentylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-propylisopentylester. Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsaureisopropylisopentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n- 
butylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbons§ure-tert-butylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaureisobutylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureglycolisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
hexylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexylisopentylester, Cyclohexan- 
1,2-dicarbonsaure-n-heptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaurelsoheptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
octylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylisopentylester, Cydohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
nonylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-decylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoundecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
docecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisopentylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyllsopentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisotridecylisopentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsauremethyl-n- 
perrtylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaureethyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-propyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisopropyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-tert-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisobutyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycol-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-hexyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisohexyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisoheptyl-n-perrtylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSure-n-octyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurelsooctyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-^-ethylhexylJ-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2 
dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-decyl 
n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2 
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dicarbonsaure-n-undecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-pentylester, 

gemischte Ester der Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaure mit C1 bis C13-Alkoholen, wie z.B. 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureethylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
propylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisopropylmethylester, Cyclohexan- 
1,3-dicarbonsaure-n-butylmethylester, . Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-tert- 
butylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutylmethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureglycolmethylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-hexylmethylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
heptylmethylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaureisoheptylmethylester, Cyclohexan- 
1,3-dicarbonsaure-n-octylmethylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisooctylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 

ethylhexyl)methylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisononylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)methylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
undecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisododecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
tridecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylmethylester, Cyclohexan- 
1,3-dicarbonsaure-n-propylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaureisopropylethylester, Cyclohexan-1,3-dlcarbonsaure-n-butylethylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert-butylethylester, Cyclohexan-1, 3- 
dlcarbonsaureisobutylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureglycolethylester, Cyc- 
lohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaurelsohexylethylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-heptylethylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
octylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
nonylethylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaureisononylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaure-(2-propyIheptyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
decylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
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dicarbonsaure-n-undecylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisoundecylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 

docecylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylethylester, Cyclohexan- 
1,3-dlcarbonsaure-n-tridecylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisotridecylethylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisopropyl-n- 
propylesler, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-tert-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaureisobutyl-n- 

propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureglycol-n-propyIester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-hexyl-n-propylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisohexyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoheptyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-n- 

propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctyl-n-propylester, Cyclohexan-1, 3- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-propylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-(2-prbpylheptyl)-n-propylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-n-decyl- 
n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurelsodecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-undecyl-n-propylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisododecyl-n-propylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaureisotridecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-butylisopropy lester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert- 

butylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyIisopropylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaureglycollsopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 

hexylisopropylester; Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoheptylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
octylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisopropylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
nonylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbons§ure-(2-propylheptyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
n-decylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoundecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
docecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylisopropylester, Cyclo- 
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hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisotridecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert-butyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureglycol-n-butylester, Cyclohexan-1,3-dlcarbons§ure-n-hexyl-n-butylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaureisohexyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
heptyl-n-butytester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptyl-n-butylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dlcarbonsaure-n-octyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3rdicarbons§ureisooctyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicart)onsaure-(2-ethylhexyl)-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaun3-n-nonyl-n-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaurelsononyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbons§ure-(2-propylheptyl)-n-birtylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dlcarbonsaure-n-decyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbons§ureisodecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsSure-n-undecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaurelsoundecyl-n-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-tridecyl-n-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsSurelsotridecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicaibonsSureisobutyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureglycol-tert-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-hexyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbons§ureisohexyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-heptyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisoheptyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaureisooctyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-tert-birtylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisononyl-tert-butylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-decyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisodecyl-tert-btrtylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-undecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-docecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisododecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaurelsotridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1, 3- 

dicarbonsaureglycolisobutylester, Cyclohexan-1,3-dlcarbonsaure-n-hexylisobutylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylisobutylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
heptyllsobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaureisoheptylisobutylester, Cyclohexan- 
1,3-dicarbonsaure-n-octylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisooctylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 
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ethylhexyOlsobutylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaure-n-nonylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisonpnylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)isobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decylisobutylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
5 undecyllsobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylisobutylester, Cyclohexan-1, 3- 
dicarbonsaureisododecylisobutylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaure-n- 
tridecylisobutylester, Cyclohexan-1,3-dlcarbonsaureisotridecylisobutylester, Cyclohe- 
xan-I.S-dicarbonsaure-n-hexylglycolester, Cydohoxan-1,3- 
10 dicarbonsaureisohexylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-heptylglycolester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsiureisoheptylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
octylglycolester, Cydohexan-1,3-dlcarbonsaurelsooctylglycolester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)glycolester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n- 
nonylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylglycolester, Cyclohexan-1 ,3- 
15 dicarbonsaure-(2-propylheptyljglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
decylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylglycolester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsSure-n-undecylglycolester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoundecylglycolester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-n- 
docecylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylglycolester, Cyclohexan- 
20 1,3-dicarbonsaure-n-tridecylglycolester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaurelsotridecylglycolester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisohexyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-heptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoheptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbons§urelsooctyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
25 dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-ndnyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-hexylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-decyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsSurelsodecyl-n-hexylester, Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsSure-n-undecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
30 hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisododecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaure-n-heptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoheptyiisohexylester, Cyclohexan-1, 3-dlcarbonsaure-n- 
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octylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
nonylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
decylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisohexylester, Cyclohexan- 
1,3-dicarbonsaure-n-undecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisoundecylisohexylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaure-n- 

docecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylisohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisotridecylisohexylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaureisoheptyl-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaun3isooctyl-n-heptylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisononyl-n-heptylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)- 
n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisodecyl-n-heptylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-docecyl-n-heptylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaureisododecyl-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-heptylester, Cydohexan-1,3- 
dicarbonsaureisotridecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
octylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
nonylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisoheptylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isoheptylesler, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
n-decylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisoheptylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaurelsoundecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
docecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylisoheptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisotridecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-nonyl-n-octylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaureisononyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-octylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-n 
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odylester, Cyclohexan-1 ,3-dicaifconsaura-n-undecyl-n-octylester, Cyclohexan-1, 3- 
dicarbonsaureisoundecyl-n-odylester, Cyciohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n- 
octylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-tridecyl-n-octytester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisotridecyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isooclylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-nonylisooctylester, Cyclohexan-1 .3- 

dicarbonsaureisononylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 

propylheptyl)isooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decylisooctylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
undecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecylisooctylester, Cydohe- 
xan-1,3-dicarbonsiure-n-docecylisooctylester, Cydohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisododecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 

tridecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisooctylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisononyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 1 3-dicarbonsaure-n-decyl-(2- 
ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoundecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
docecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-(2- 
ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisononyl-n-nonylester, Cyclohexan-1,3-dlcarbonsaure-(2-propylheptyl)-n- 
nonylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisodecyl-n-nonylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n- 
nonylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-docecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisododecyl-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisotridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)isononylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decylisononylester, Cyc- 
lohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisononylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
undecylisononylesler, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecylisononylester, Cydo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyllsononylester, Cyclohexan-1, 3- 
dicarbonsaureisododecylisononylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
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tridecylisononylester, Cyc!ohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisononylester, Cydohe- 
xan-1 .S-dicarbonsaure-n-decyl-^-propylheptyOester^ Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisodecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-undecyl- 
(2-propylheptyOester, Cyclohexan-1,3-dicarbons§ureisoundecyl-(2-propylheptyI)ester > 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisododecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
tridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisotridecyl-(2- 
propylheptyl)ester, Cyclphexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-n-decylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-decylester, Cydohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaureisododecyl-n-decylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
decylester, Cydohexan-1 ,3-dirarbonsaureisotridecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-undecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbonsaureisoundecylisodecylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
docecylisodecylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylisodecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisodecylester, Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisotridecylisodecylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
undecylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbons§ure-n-docecyl-n-undecylester, Cydohexan- 
1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-undecylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl- 
n-undecylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl-n-undecylester, Cyclohexan- 
1,3-dicarbonsaure-n-docecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisododecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
tridecylisoundecylester, Cyclohexan-1,3-dicarbons§ureisotridecylisoundecylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-tridecyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisotridecyl-n- 
dodecylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisododecylester, Cydohexan- 
1 ,3-dlcarbonsaureisotridecylisododecylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl- 
n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauremethylcydohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureethylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
propylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisopropylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert- 
butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureglycolcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
hexylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylcyclohexylester, Cyclohe- 
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xan-1,3-dicarbonsaure-n-heptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaureisoheptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 

odylcyclohexylester,^ Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoodylcydohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicart>onsaure-(2-ethylhexyl)cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
nonylcydohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)cydohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
n-decylcydohexylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbons§ure-n-undecylcydohexylester, Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoundecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
docecylcyclohexylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisododecylcydohexylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1, 3- 
dicarbonsaurelsotridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsauremethylisopentylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureethylisoperrtylester, 
Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-propylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisopropylisopentylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n- 
butylisopentylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert-butylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisobutylisopentylester, Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureglycolisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
hexylisopentylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylisopentylester, Cyclohexan- 
1,3-dicarbonsaure-n-heptylisopentylester, Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoheptylisopentylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsaure-n- 
odylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
nonylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopentylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
n-decylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1, 3-dicarbonsaure-n-undecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisoundecylisoperrtylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n- 
docecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylisoperrtylester, Cyclo- 
hexan-1, 3-dlcarbonsaure-n-tridecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisotridecylisoperrtylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsauremethyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureethyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-propyl-n-perrtylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisopropyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
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dicarbonsaure-tert-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyl-n- 

pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureglycol-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-hexyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexyl-n- 

pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptyl-n-penty tester, Cyclohexan-1 ,3- 

5 dicarbonsaureisoheptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-n- 

pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononyl-n-pentyiester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbons§ure-(2-propylheptyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1,3-dicarbons§ure-n-decyl- 

10 n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-undecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisododecyl-n-pentylesler, Cyclohexan-1,3-dicarbons§ure-n-tridecyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl-n-pentylester, 

1 5 gemischte Ester der Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure mit C1 bis C1 3-Alkoholen, wie z.B. 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureethylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-n- 
propylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisopropylmethylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-butylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert- 

butylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutylmethylester, Cyclohexan-1 ,4- 
20 dicarbonsaureglycolmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylmethylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
heptylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptylmethylester, Cyclohexan- 
1,4-dicarbons§ure-n-octylmethylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaurelsooctylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 

ethylhexyl)methylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsiureisononylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)methylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
undecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisoundecylmethylester, Cyclohe- 
30 xan-1.4-dicarbonsaure-n-docecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisododecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
tridecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylmethylester, Cyclohexan- 
1,4-dlcarbonsiure-n-propylethylester, . Cyclohexan-1 ,4- 
dlcarbonsaureisopropylethylester, Cyclohexan-1,4-djcarbonsaure-n-butylethylester, 
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Cyclohexan-1,4-dicarbons§ure-tert-butyiethylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsiureisobutylethylester, Cydohexan-1,4-dicarbonsaureglycolethylester, Cyc- 
lohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylethylester, Cyclohexan-1, 4- 
dicarbonsaureisohexylethylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-heptylethylester, 
5 Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
octylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylethylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
nonylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaureisononylethylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-(2-propylheptyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSure-n- 
10 decylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylethylester, Cyclbhexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-undecylethylester, • Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoundecylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
docecylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsododecylethylester, Cyclohexan- 
1,4-dicarbonsaure-n-tridecylethylester, Cyclohexan-1 ,4- 
15 dicarbonsaureisotridecylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsopropyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbons§ure-tert-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureisobutyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureglycol-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-hexyl-n-propylesler, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsohexyl-n- 
20 propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptyl-n-propylesler, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoheptyl-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-octyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaureisooctyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dlcarbonsaure^-ethylhexylVn-propylester, Cyclohexan-1,4-dlcarbons§ure-n-nonyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsononyl-n-propylester, Cyclbhexan-1 ,4- 
25 dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-decyl- 
n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsiureisodecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-undecyl-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisododecyl-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
30 propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoWdecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-butyllsopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-tert- 
butylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ureisobutylisopropylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureglycolisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaure-n- 
hexylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexylisopropylester, Cyclohe- 
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xan-1,4-dicarbons§ure-n-heptylisopropylester, Cydohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureisoheptylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

octylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisopropylester, Cydohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopropylester, Cyclohexari-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
5 nonylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopropylester I Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
n-decylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsiureisoundecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarborisSure-n- 
10 docecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylisopropylester, Cydo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisotridecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert-butyl-n- 
butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureglycol-n-butylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-hexyl-n-butylester, 
1 5 Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisohexyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
heptyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptyl-n-butylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-octyl-n-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctyl-n- 
birtylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-nonyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononyl-n- 
20 butylester, Cyclohexan-1 ^-dicarbonsaure-^-propylheptyO-n-butylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-h-undecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoundecyl-n-butylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
25 dicarbonsaure-n-tridecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsotridecyl-n- 
butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureglycol-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsiure-n-hexyl-tert- 
butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-heptyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureisoheptyl-tert- 
30 butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-odyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisooctyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)- 
tert-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dic»rbonsaureisononyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
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dicarbonsaureisodecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-undecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-docecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisotridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureglycolisobutylester, Cydohexan-1,4-dicarbonsaure-n-hexylisobutylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsohexylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
heptylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisoheptylisobutylester, Cyclohexan- 
1,4-dlcarbonsaure-n-octylisobutylester, Cydohexan^l ,4- 

dicarbonsaureisooctylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 

ethylhexyl)isobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dlcarbonsaureisononylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyI)isobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decylisobutylesler, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaurelsodecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
undecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisododecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
tridecyllsobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylglycolester, Cyclohexan-1 ,4- 
dlcarbonsaureisohexylglycolester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-heptylglycolester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisoheptylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
octylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylglycolester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)glycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
nonylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylglycolester, Cyclohexan-1 ,4- 
dlcarbons§ure-(2-propylheptyl)glycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
decylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylglycolester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-undecylglycolester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoundecylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
docecylglycolesier, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylglycolester, Cyclohexan- 
1,4-dicarbonsaure-n-tridecylglycolester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisotridecylglycolester, . Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsohexyl-n- 
hexylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoheptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1,4-dlcarbonsaure-n-octyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4- 



BASF Drucksysteme GmbH 20030191 PF 54366 

BASF Aktiengesellschaft 

32 

dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-hexylester l Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dirarbonsaure-(2-propylheptyI)-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-n-decyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
5 dicarbonsaure-n-undecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisoundecyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSure-n-docecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsSureisododecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-heptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 

1 0 dicarbonsaureisoheptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

octylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaureisooctylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dirarbonsaure-(2-ethylhexyl)isohexylester > Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

nonylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylisohexyIester, Cyclohexan- 
1 ^icarbonsaure^-propylheptyljisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

15 decylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsSure-n-undecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureisoundecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

docecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyltsohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 

20 dicarbonsaureisotridecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptyl-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-oclyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisooctyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 J 4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-n-heptyIester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisononyl-n-heptylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)- 

25 n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisodecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n- 
heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-docecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n- 
heptylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4- 

30 dicarbonsaureisotridecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1, 4-dicarbonsaure-n- 

octylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isoheptylester l Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
nonylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylisoheptylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isoheptylester f Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
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n-decyiisoheptylester, Cyclohexan-I.^dicarbonsaureisodecylisoheptylester, Cyclohe- 
xan-1 ^dicarbons§ure-n-undecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoundecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
docecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylisoheptylester, Cyclo- 
5 hexan-1 ,4-dtrarbonsSure-n-tridecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsSureisotridecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctyI-n- 
octylester, Cydohexan-1 ,4-dirarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-nonyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisononyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-octylester, Cyclohexan- 
10 1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyl-n- 
octylester, . Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsSureisoundecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaureisododecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsdure-n-tridecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n- 
15 octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isooctylester l Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbons§ure-n-nonylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisononylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)isooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSure-n-decylisooctylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
20 undecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurelsoundecylisooctylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsSure-n-docecyllsooctylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisododecytisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
tridecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisooctylester, Cyclohe- 
xan-1 f 4-dicarbonsaure-n-nonyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,4- 
25 dicarbonsaureisononyl-(2-ethylhexyI)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-(2- 
propylheptyI)-(2-ethyihexyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-(2- 
ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyl-(2-ethylhexyl)ester l Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyI-(2-ethylhexyl)ester l Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoundecyl-(2-ethylhexyl)ester t Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
30 docecyI-(2-ethylhexyI)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurejsododecyl-(2- 
ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 1 4-dicarbonsaure-n-tridecyl-(2-ethy!hexyl)ester 1 Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyI-(2-ethylhexyl)ester 1 Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbons§ureisononyl-n-nonylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4- 
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dicarbonsaureisodecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-docecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4- 
5 dicarbonsaureisotridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 

propylheptyl)isononylester t Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyIisononylester, Cyc- 
lohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
undecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ureisoundecylisononylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbons§ure-n-docecyIisononyIester t Cyclohexan-1 ,4- 

1 0 dicarbonsaureisododecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

tridecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyIisononylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyI-(2-propylheptyl)ester J Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbons§ureisodecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbohsaure-n-undecyl- 
(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyI-(2-propylheptyl)ester, 

1 5 Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureisododecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
tridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-(2- 

propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyl-n-decylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n- 

20 decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaurelsododecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 
decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-undecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureisoundecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

25 docecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylisodecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylisodecylester, Cydohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisotridecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n-undecy tester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl- 

30 n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n-undecylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyKsoundecylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureisododecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

tridecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyIisbundecylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,4- 
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dicarbonsaure-n-tridecyl-n-dodecylester, CycIohexan-1,4-dic3rbonsaureisotridecyI-n- 
dodecylester, Cyc!ohexan-1,4-dicarbonsSure-n-tridecyiisododecylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisododecyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisotridecyl- 
n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauremethylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
5 dicarbonsaureethylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

propylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisopropylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert- 
butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureglycolcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

10 hexylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ^-dicaifconsaure-n-heptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoheptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
octylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaureisooctylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 l 4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)cyclohexylester ) Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaure-n- 

15 nonylcydohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ^-dicarbonsaure^-propylheptyljcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
n-decylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbpnsaureisodecylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoundecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSure-n- 

20 docecylcyclohexylester, Cyclohexan-l^-dlcarbonsaureisododecylcyclohexylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureisotridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1, 4- 

dicarbonsSuremethylisopentylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureethylisopentyIester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-propyllsopentylester, Cyclohexan-1 ,4- 

5 dicarbonsaureisopropyllsopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

butylisopentylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-tert-butyllsopentylester f Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisobutylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureglycolisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
hexylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexylisopentylester, Cyclohexan- 

30 1 ,4-dicarbonsaure-n-heptylisopentyIester, Cyclohexan-1 ,4- 

dicarbonsaureisoheptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

octylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
nonylisopentylester, Cyclohexan-I^icarbonsaureisononylisopentylester, Cyclohe- 
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xan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopentyiester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
n-decylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoundecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
5 docecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyIisopentyIester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbons§ure-n-tridecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisotridecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauremethyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureethyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-propyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisopropyl-n- 
1 0 pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-tert-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureglycoI-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-hexyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureisohexyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
1 5 dicarbonsaureisoheptyl-n-pentylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooclyl-n-perrtylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1 t 4-dicarbonsaure-n-nonyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononyl-n-pentyIester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-pentyIester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-decyl- 
20 n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-undecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaure-n-docecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisododecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n- 

• pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n-pentylesten 
25 Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurealkylester, wie z. B. Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredimethylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsauredi-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbons§uredi-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredilsobutylester, Cyclohexan-1 ,3- 
30 dicarbonsauremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediglykolester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisooctylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicart)onsauredi-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 , 3-dicarbonsauredi-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsauredi-n-decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisodecylester, Cyclohe- 
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xan-1,3-dicarbohsauredi-n-undecylester, Cydohexan-1 ,3- 

dicarbonsaurediisododecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-odadecylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredlisoodadecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n- 
eicosylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauremonocyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 

5 dicarbonsauredicydohexylester. 

Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n- 
hexylesteF, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsiuredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisoheptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dlcarbonsauredi-2-propylheptylester, Cyclohexan-1 ,3- 

10 dicarbonsauredilsoundecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-dodecylester, 
Cydohexan-1 ,2-dicaitoonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,3- 

dicarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsSuredi-n-pentylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaurediisopentylester; 

Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurealkytester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2,4- 
15 tricarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1, 2,4-tricarbonsauredimethylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredl-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisopropylester, Cydohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbons§uredi-tert-butylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisobirtylesler, Cyclohexan-1 ,2,4- 
20 tricarbonsauremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediglykolester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsaurediisooctylester, Cyclohexan-1,2,4-tricarbonsauredi-2-ethylhexylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsiurediisononylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-decylester, Cyclo- 
25 hexan-1,2,4-tricarbonsauredlisodecy!ester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n- 
undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisododecylester, Cydohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsauredi-n-octadecyl-ester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsauredllsooctadecylester, Cyclohexan-1,2,4-tricarbonsauredl-n-elcosylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauremonocydohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
30 tricarbonsSuredlcyclohexylester sowie Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretrimethylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriethylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsauretri-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisobutylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriglykolester, Cydohexan-1 ,2,4-tricarbonsSuretri-n- 
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octylester, . Cyclohexan-1 ,2,4-tricartJonsauretriisooctylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsauretri-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1,2,4-tricarbonsauietri-n-nonylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-Wcarbonsauretriisononylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsiuretri-n- 
decylester, Cydohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 

5 tricarbonsauretri-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisododecylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-tricartJonsiuretri-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 

tricarbonsauretriisooctadecylester, Cyclohexan-1,2,4-tricarbonsauretri-n-eicosylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretricyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredl- 
n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredlisohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 

10 tricarbonsauretri-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
Wcarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-heptylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n- 
pentylesler, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisopentylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 

15 tricarbonsauretri-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisopentylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 
tricarbonsaurediisotridecylester, Cydohexan-1,2,4-tricarbons#uretri-n-tridecylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsSuredi- 
n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisoundecylester, Cyclohexan-1 ,2,4- 

20 tricarbonsauretii-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisoundecylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisopropylester. 

Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredimethylester, Cyc- 
lohexan-1, 3,5-tricarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n- 

25 propylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsauredi-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisobutylester, Cyc- 
lohexan-1 ,3,5-tricarbonsauremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsauredlglykolester, Cydohexan-1,3.5-tricarbonsauredi-n-octylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisooctylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredl-2- 

30 ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1, 3,5- 
tricarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-decylester, Cydo- 
hexan-1 ,3,5-tricarbonsauredilsodecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n- 

undecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisododecylester, Cydohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsauredi-n-octadecylester, Cydohexan-1 ,3,5- 
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tricarbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-eicosylester, 
Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauremonocyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 

tricarbonsauredicyclohexylester, sowie Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretrimethylester, 
Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriethylester, Cyclohexan-1, 3,5-tricarbonsauretri-n- 
5 propyiester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsSuretri-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisobutylester, Cyc- 
lohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriglykolester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisooctylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsSuretri-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1,3,5-tricarbonsauretri-n-nonylester, 
1 0 Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretrilsononylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n- 
decylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretrilsododecylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsSuretri-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisododecylester, 
Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsauretriisooctadecylester, Cyclohexan-1,3,5-tricarbons§uretri-n-eicosylester, 
15 Cyctohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretricyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi- 
n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsauretri-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3,5-tricarbonsauredl-n-heptylester, Cyclohexan-1, 3,5- 
tricarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-heptylester, Cyc- 
20 lohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisopentylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tclcarbonsauretri-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisopentylester, Cyc- 
lohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1,3,5-tricarbonsauretri-n-tridecylester, 
25 Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisotridecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi- 
n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisoundecylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsauretri-n-dodecylester, Cyclohexan-1,3,5-tricarbonsauretriisoundecylester, 
Cyclohexan-1, 3,5-tricarbons§uretriisopropylester. 

Cyclohexan-1, 2,3-tricarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 .2,3- 
30 tricarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredimethylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n- 
propylester, Cyclohexan-1,2,3-tricarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauredi-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbons§urediisobutylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,3-tricarbons§uremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
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tricarbonsaurediglykolester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsaiiredi-n-odylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisooctylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-2- 

ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-decylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisodecylester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n- 
undecylester, Cydohexan-1 ,2,3-tricaibonsaurediisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauredi-n-octadecylester, Cyclohexan-1, 2,3- 

tricarbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-eicosylester, 
Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauremonocydphexylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 

tricarbonsauredicydohexylester, sowle Cyclohexan-1 ,2,3-tricaibonsauretrimethylester, 
Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriethylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-butylester, Cydohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauretri-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisobutylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriglykolester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisooctylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauretri-2-ethylhexylester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-nonylester, 
Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisononylester, Cyclohexan-1 , 2,3-tricarbonsauretri-n- 
decylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauretri-n-undecylester, Cyclohexan-1,2,3-tricarbonsauretriisododecylester, 
Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauretriisoodadecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-eicosylester, 
Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretricyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi- 
n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauretri-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-heptylester, Cydohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsaurediisoheptylester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-heptylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisopentylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauretri-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisopentylester, Cyc- 
lohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1,2,3-tricarbonsauretrl-n-tridecylester, 
Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisotridecylester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi- 
n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisoundecylester, Cydohexan-1 ,2,3- 
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tricarbonsauretri-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisoundecylester, 
Cyclohexah-1,2,3-tricarbonsauretriisopropylester. 

Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
tetracarbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauredimethylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1, 2,4,5- 

tetracarbonsauredi-n-propylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-butylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4 1 5-tetracarbonsauredi-tert.-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsaurediisobutylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauremonoglykolester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediglykolester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauredi-n-octylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsaurediisooctylester, 
Cyclohexan-1 ^AS-tetracartJonsauredi^-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediisononylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsaurediisodecylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsSuredi-n- 

undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediisododecylester, Cyclohexan- 
1,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-octadecylester, Cydohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n- 

elcosylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauremonocyclohexylester, Cyclohexan- 
. 1,2,4,5-tetracarbonsauretrimethylester, Cydohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretriethylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-butylester, Cydohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretri-tert-butylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretriisobutylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriglykolester, Cydohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretri-n-octylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretriisooctylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretri-n-nonylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretrilsononylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-decylester Cydohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretriisododecylester, Cydohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretri-n- 
undecylester, Cydohexan-1 ^2,4,5-tetracarbonsauretriisododecylester, Cydohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-odadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretriisooctadecylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n- 

eicosylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretricydohexylester, sowle Cyclohe- 
xan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetramethylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
tetracarbonsauretetraethylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
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propylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbons§uretetra-n-butylester, Cyclohexan- 
1,2,4,5-tetracarbonsauretetra-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretetraisobutylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretetraglykoiester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 

octytester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisooctylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
tetracarbonsauretetra-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisononylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2.4,5-tetracarbons§uretetra- 
isodecylester, Cydbhexan-I^AS-tetrararbonsauretetraisododecylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretetra-n-odadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretetraisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
eicosylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetracyclohexylester, Cyclohexan- 
1,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-hexylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretrilsohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n- 

heptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
tetracarbonsauredi-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsaurediisopentylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretri-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretrilsopentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
tetracarbonsauredl-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauredlisotridecylester, Cyclohexan-1.2,4,5-tetracarbonsauretri-n- 
tridecytester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisotridecylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetnacarbonsaurediisoundecylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretri-n- 
dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisoundecylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisopropylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisohexylester, Cyclohexan- 
1,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

tetracarbonsauretetraisoheptylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisoperrtylester, Cyclohexan- 
1,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
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tetracarbonsauretetraisotridecylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisoundecylester, Cyclohexan- 
1,2,4,5-tetracarbonsauretetraisopropylester. 

Anhydride der Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure, Cydohexan-1 ,2,4-tricarbonsaure, Cyc- 
5 iohexan-1,2,3-tricarbonsaure und Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsaure. 

Im Sinne der voriiegenden Erfindung geeignet sind darOber hinaus auch die in der WO 
99/32427 offenbarten, im folgenden nochmals aufgelisteten Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureesten 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isopentyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung von 
10 Di(isopentyl)phthalat mit der Chemical Abstracts Registry Nummer (im folgenden: CAS 
Nr.) 84777-06-0; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isoheptyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung von 
Di(isoheptyl)phthalat mit der CAS Nr. 71888-89-6; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
16 Di(isononyl)phthalatsmitderCAS Nr. 68515-48-0; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0, basierend auf n-Buten; 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0 basierend auf Isobuten; 

20 ein 1 ^-Di-Ca-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(nonyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-46-8; 

ein Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsauredi(isodecyl)ester erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isodecyl)phthalats mit der CAS Nr. 6851 5-49-1 ; 

ein 1,2-Di-C7.n-Ester der Cydohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung des 
25 entsprechenden Phthalsaureesters mit der CAS Nr. 6851 5-42-4; 

ein 1 ^-Dj-Cy.n-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung der Di- 
C 7 .n-Phthalate mit folgenden CAS Nr. 

111 381-89-6,. 
111 381 90-9, 
30 111 381 91-0, 
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68515-44-6, 
68515-45-7 und 
3648-20-7; 

ein 1,2-Dj-Ca.n-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung eines 
5 DKWPhthalats mit der CAS Nr. 98515-43-5; 

ein i,2-Di(isodecyl)cydohexandicarbonsaureester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isodecyl)phthalats, das hauptsachlich aus Di-(2-propylheptyl)phthalt besteht; 
ein l,2-Di-C 7 ^-Cyclohexandicarbons§ureester, erhaltlich durch Hydrierung des ent- 
sprechenden Phthalsaureesters der verzweigtkettige oder lineare C 7 . 9 - 
10 Alkylestergruppen aulweist; entsprechende beispielsweise als Ausgangsprodukte ver- 
wendbare Phthalate haben die folgende CAS Nr.: 
Di-C 7l9 -Alkylphthalat mit der CAS Nr. 1 1 1 381-89-6; 

Di-Cr-Alkylphthalat mit der CAS Nr. 6851 5-44-6; und 

Di-Cg-Alkylphthalat mit der CAS Nr. 6851 5-45-7. 
15 Der Inhalt der WO 99/32427, der sich u.a. auf diese soeben aufgelisteten Verbindun- 

gen und die Herstellung von Benzolpolycarbonsauren unter Verwendung spezielier 

Makroporen aulweisender Katalysatoren bezieht, wird durch Bezugnahme vollstandig 

in die voriiegende Anmeldung einbezogen. 

ErfindungsgemaB sind auch Hydrierprodukte von Phthalsaure-Mischestern mit C10- 
20 und C13-Alkoholen verwendbar wie sie in der DE-A 1 0032580.7 beschrieben sind. 

Des weiteren sind auch die Hydrierungsprodukte der kommeiziell erhaltlichen Benzol- 
carbonsaureester mit den Handelsnamen Jayflex DINP (CAS Nr. 68515^8-0), Jayflex 
DIDP (CAS Nr. 68515-49-1), Palatinol 9-P, Vestinol 9 (CAS Nr. 28553-12-0), TOTM-I 
(CAS Nr. 3319-31-1), Linplast 68-TM, Palatinol N (CAS Nr. 28553-12-0), Jayflex DHP 
25 (CAS Nr. 68515-50-4), Jayflex DlOP (CAS Nr. 27554-26-3), Jayflex UDP (CAS Nr. 
68515-47-9), Jayflex DIUP (CAS Nr. 85507-79-5), Jayflex DTDP (CAS Nr. 68515-47- 
9), Jayflex L9P (CAS Nr. 68515-15-7), Jayflex L911P (CAS Nr. 68515-43-5), Jayflex 
L11P (CAS Nr. 3648-20-2), Witamol 110 (CAS Nr. 90193-91-2), Witamol 118 (Di-n-C8- 
dO-alkylphthalat), Unimoll BB (CAS Nr. 85-68-7), Linplast 1012 BP (CAS Nr. 90193- 
30 92-3), Linplast 13 XP (CAS Nr. 27253-26-5), Linplast 610 P (CAS Nr. 68515-51-5), 
Linplast 68 FP (CAS Nr. 68648-93-1) und Linplast 812 HP (CAS Nr. 70693-30-0), Pa- 
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latinol AH (CAS Nr. 1 17-81-7), Palatinol 71 1 (CAS Nr. 68515-42-4), Palatinol 91 1 (CAS 
Nr. 68515^3-5), Palatinol, 11 (CAS Nr. 3648-20-2), Palatinol Z (CAS Nr. 26761-40-0) 
und Palatinol DIPP (CAS Nr. 84777-06-0) als geeignet im Sinne der vorliegenden Er- 
findung zu bewerten. 

5 Besonders bevorzugte Druckfarben umfassen Diester der 1,2 Dicyclohexancarbonsau- 
re. Als Estergruppe bevorzugt sind geradkettige oder verzweigte Alkylgruppen mit 8 bis 
13 C-Atomen. Beispielsweise kann es sich urn Di-isononyl-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 
handeln, welches unter dem Namen Hexamoll® DINCH auch kommerziell erhattlich ist 
(Fa. BASF AG). 

10 Die Herstellung der erfindungsgema&en Druckfarben bzw. -lacke kann in prinzipiell 
bekannter Art und Weise durch intensives Vermischen bzw. Dispergieren der Be- 
standteile in Dblichen Apparaturen wie beispielsweise Dissolvem, ROhrwerkskugel- 
mOhlen oder einem Dreiwalzenstuhl erfolgen. Vorteilhaft wird zunachst eine konzent- 
rierte Pigmentdispersion mit einem Teil der Komponenten hergestellt, die spater mit 

15 weiteren Bestandteilen und weiterem LSsemittel zur fertigen Druckfarbe wetter verar- 

•> 

beitet wind. 

Die erfindungsgemafcen Druckfarben kannen zum Bedrucken von Substraten aller Art 
eingesetzt werden. Sie kannen insbesondere zum Bedrucken von Kunststoff- und Me- 
tallfoiien eingesetzt werden. Sie k6nnen weiterhin zum Hersteilen von Mehrschichtma- 
20 terialien fOr Verpackungen verwendet werden. 

Die erfindungsgem§Ben Drucklacke kannen insbesondere zum Grundieren von Kunst- 
stoff- oder Metallfolien, als Schutzschicht oder als VergOtungsschicht eingesetzt wer- 
den. Sie konnen weiterhin zum Hersteilen von Mehrschichtmaterialien fur Verpackun- 
gen verwendet werden. 

25 Bei den Kunststoffolien kann es sich insbesondere urn Polyolefin-Folien wie Folien aus 
Polyethylen, Polypropylen oder Poly(4-Methyl-1-penten) oder Polystyrol handeln. Bei 
Polyethylen-Folien kann es sich urn Folien aus HDPE, LDPE oder LLDPE handeln. Es 
kann sich auch urn Copolymere wie beispielsweise urn Folien aus Ethylen-Vinylaeetat- 
—Copolymeren, Ethylen-Acrylsaure-Copolymeren oder Styroimutadien-Copolymeren 

30 handeln. Weiterhin kannen Folien aus PVC oder Polycarbonaten oder Folien aus pola- 
ren Materialien eingesetzt werden, beispielsweise Cellophan-Folien, Polyester-Folien, 
wie beispielsweise solche aus Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat oder 
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Polyethytennaphthalat Oder Polyamid-Folien, wie beispielsweise Folien aus PA 6, PA 
1 2, PA 6/66, PA 6/1 2 Oder PA 1 1 . 

Beispiele fOr Metallfolien umfassen insbesondere Aluminiumfblien, es kann sich bei- 
spielsweise aber auch urn Zinnfolien, Kupferfolien oder Goldfolien handeln. 

Mehrschichtmaterialien zum Herstellen von Verpackungen, insbesondere Lebensmit- 
telverpackungen umfassen mindestens zwei Folien. Es kann sich dabei insbesondere 
urn die eingangs Genannten handeln. Sie konnen beispielsweise durch Laminieren 
oder mit Hilfe geeigneter Kaschierkleber miteinander verbunden werden. Die Verbunde 
konnen noch we'rtere funktionale Schichten, beispielweise Geruchssperrschichten oder 
Wasserdampfsperren umfassen. Nahere Einzelheiten zum Aufbau derartiger Mehr- 
schichtmaterialien sind beispielsweise in EP-A 695 329, EP-A 707 956, EP 802 045, 
EP-A 1 008 442 oder EP-A 1 162 060 Oder unseren noch unverSffentlichten Anmel- 
dungen DE 102 19 462.9 oder DE 102 19 509.9 genannt, auf die wir an dieser Stelle 
ausdrOcklich verweisen. Die erfindungsgemaBen Druckfarben k6nnen zum Bedrucken 
der Mehrschichtmaterialien verwendet werden. Die Druckfarbe kann dabei auf die O- 
berflache des Mehrschichtmaterials aufgebracht werden, sie kann sich aber auch zwi- 
schen zwei Folien befinden. Drucklacke konnen beispielsweise zur Grundierung ein- 
zelner Folien des Materials oder auch als SchutzOberzug verwendet werden. 

Die folgenden Versuch sollen die Erfindung naher illustrieren: 

Herstelluno der Druckfarben 
Druckfarben wurden nach folgender Standard-Rezeptur (Gew. Teile) durch intensives 
Mischen bzw. Dispergieren aller Komponenten erhalten: 

70,0 Pigment Praparation (BASF Drucksysteme) 
8,0 Nitrocellulose (Wolff) 

6,0 Polyurethan Co-Binder (BASF Drucksysteme, 75% ige L6sung in Ethanol) 

1,0 Oleamid (Croda) 

0,5 PE-Wachse (BASF AG) 

Weichmacher (Art und Menge gemaBTabelle 1) 

Ethylacetat als Losemittel (AuffQIIen auf 100 Gew. Teile) 
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FOr die Beispiele und Veigleichbeispiele wurden die folgenden Weichmacher einge- 
setzt: 



Nr. 


Weichmacher 


Menge 


Beispiel 1 


DHSononyl-cyc]ohexan-1,2-dirarboxylat 

m^Yamnli® DINCH BASF AG) 


1 Gew. % 


Beispiel 2 


Di-isononyl-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 
(HexamolP DINCH, BASF AG) 


2 Gew. % 


Vergleichsbeispiel 1 


ohne Weichmacher 




Vergteichsbeispiel 2 


Acetyltributylcitrat 


1 Gew. % 


Vergleichsbeispiel 3 


Acetyltributylcitrat 


2 Gew. % 



Tabelle 1 : Verwendete Weichmacher, "hergestellt durch Hydrierung eines 
Di(isonony!)phthalats mit der CAS Nr. 28553-1 2-0 



Mit den jeweils erhaltenen Druckfarben wurde mil einer Oblichen Tiefdruckmaschine 
ein Testmuster auf Polyethylenfolie gedruckt Das Testmuster wies verschiedene Ab- 
bildungen, Schriften, VollflSchen sowie Raster von 5 bis 95 % auf. Die Auswertung der 
Testdrucke ist in Tabelle 2 zusammengestellt. 



Nr. 


Kommentar 


Beispiel 1 


GleichmaBiger Druck, Restiesemittelgehalt geringer als bei V3 


Beispiel 2 


GleichmaBiger Druck, Restlosemittelgehalt deutlich geringer 
als bei V3 


Vergleichsbeispiel 1 


Flexibilitat der gedruckten Schicht nicht ausreichend. Das 5%- 
Raster war nur ungleichmaBig gedruckt und wies Streifen auf. 
Es wurden nicht alle Rasterpunkte gedruckt. 


Vergleichsbeispiel 2 


Flexibilitat der gedruckten Schicht etwas besser als bei V1, 
aber nicht ausreichend. Das 5%-Raster war nur ungleichmaBig 
gedruckt und wies Streifen auf. Es wurden nicht alle Raster- 
punkte gedruckt. 


Vergleichsbeispiel 3 


GleichmSBiger Druck 



Tabelle 2: Ergebnisse der Testdrucke 
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Die Beispiele und Vergleichbeispiele zeigen, dass bei erfindungsgemaBer Verwendung 
von Cyclohexanpolycarbonsaurederivaten bereits die halbe Menge fQr den Erhalt eines 
guten Druckbildes ausreichend sind. Die Restlosemittelmengen in der gedruckten 
Schicht waren geringer als bei Verwendung konventioneller Weichmacher. 
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Druckfarben mit Cyclohexanpolycarbonsaure-Derivaten 
Zusammenfassung 

Druckfarben, insbesondere Verpackungsdruckfarben, sowie Drucklacke, die Cyclohe- 
xanpolycarbonsaure-Derivate als Kompoente enthalten. 
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